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(54) Bezeichnung: WASSRIGE KOSMETISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN 
(57) Abstract 

The invention relates to the use of an emulsion polymer in aqueous cosmetic compounds. The emulsion polymer is obtained 
by emulsion polymerization of a monomer mixture (A) containing 50-100 wt.%, in relation to the monomer mixture, Ci-Cig 
alkyl(meth)acrylates, vinylesters, vinyl aromatics or their mixtures, in the presence of a polymer (B). Said polymer (B) is composed 
of bt) 5-50 wt.% monomers with at least one ionic group, or group that can be converted to an ionic group, 02) 0-95 wt.% Q-C18 
alkyl(meth)acrylates, vinylesters, vinyl aromatics or their mixtures, and b 3 ) 0-50 wt.% other monomers. The glass transition temperature 
of the polymers obtained from monomer mixture (A) is lower than or equal to the glass transition temperature of polymer (B). 

(57) Zusammenfassung 

Verwendung eines Emulsionspolymerisats in waSrigen, kosmetischen Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, daS das 
Emulsionspolymerisat erhaltlich ist durch Emulsionspolymerisation eines Monomerengemischs A, enthaltend 50 bis 100 Gew.-%, bezogen 
auf das Monomerengemisch, Ci-C 18 -Alkyl (meth)acrylate, Vinylester, Vinylaromaten oder deren Mischungen, in Gegenwart ernes 
Polymerisats B, welches aufgebaut ist aus bi) 5 bis 50 Gew.-% Monomeren mit mindestens einer ionischen oder m erne lonische Gruppe 
QberfOhrbaren Gruppe 02) 0 bis 95 Gew.-% Ci^Cis-Alkyl (meth)acrylate, Vinylester, Vinylaromaten oder deren Mischungen und 03) 0 bis 
50 Gew.-% weiteren Monomeren und die Glasubergangstemperatur des aus Monomerengemisch A aufgebauten Polymeren kleiner oder 
gleich der Glastibergangstemperatur des Polymerisats B ist. 
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WaBrige kosmetische Zusammensetzungen 



Beschreibung 

5 

Die Erfindung betrifft die Verwendung eines Emulsionspolymerisats 
in waBrigen, kosmetischen Zusammensetzungen, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Emulsionspolymerisat erhaltlich ist durch Emulsions - 
polymerisation eines Monomer engemischs A, enthaltend 50 bis 
10 100 Gew.-%, bezogen auf das Monomerengemisch, C x -Ci8 Alkyl (meth) 
aery late, Vinylester, vinylaromaten Oder deren Mischungen, in 
Gegenwart eines Polymerisats B, welches aufgebaut ist aus 

bi) 5 bis 50 Gew.-% Monomeren mit mindestens einer ionischen 
15 Gruppe Oder in eine ionische Gruppe uberfiihrbaren Gruppe 

b 2 ) 0 bis 95 Gew.-% Ci-Ci 8 Alkyl (meth) acrylate, Vinylester, 
Vinylaromaten oder deren Mischungen und 

20 b 3 ) 0 bis 50 Gew. -% weiteren Monomeren und die Glasubergangstempe- 
ratur des aus Monomerengemisch A aufgebauten Polymeren klei- 
ner oder gleich der Glasubergangstemperatur des Polymerisats 
B ist. 

25 WaBrige kosmetische Zusammensetzungen, auch Nagellackzusammen- 
setzungen sind bereits aus der EP-A-424 122 bekannt. Als Binde- 
mittel enthalten die dort beschriebenen Zusammensetzungen ein 
Emulsionspolymerisat mit Kern/Schale-Aufbau, wobei die Glas- 
ubergangstemperatur der (hydrophilen) Schale mindestens 10°C 

30 niedriger ist, als die des Kerns. Die beschriebenen Nagellackzu- 
sammensetzungen zeigen eine noch nicht ausreichende Haftung auf 
Keratin- haltigen Substraten, d.h. auf Fingernageln. 

Aus EP-A-727 441 (O.Z. 0050/45626) sind Emulsionspolymerisate be- 
35 kannt, welche durch Polymerisation in Gegenwart eines polymeren 
Schutzkolloids erhaltlich sind. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung waren waBrige kosmetische Zu- 
sammensetzungen, welche eine gute Haftung auf Keratin-haltigen 
40 Substraten haben und Filme mit guter Wasserbestandigkeit, gutem 
Glanz, ausreichenden Harte und hoher Transparenz ergeben. 

DemgemaB wurde die eingangs definierte Verwendung gefunden. 



45 
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Der im nachfolgenden gebrauchte Begriff Monomer stent fur radika- 
lisch copolymerisierbare verbindungen mit mindestens emer 
ethylenisch ungesattigten Gruppe. 

5 Das Emulsionspolymerisat wird vorzugsweise durch Emulsionspolyme- 
risation des Monomerengemisches A) in Gegenwart eines Polymen- 
sats B) hergestellt. 

Das Polymerisat B) besteht vorzugsweise aus 

10 

10 bis 30 Gew.-% Monomere bi) , 
60 bis 90 Gew.-% Monomere b 2 ) und 
0 bis 30 Gew.-% Monomere bi) . 

15 Die Gewichtsangaben sind jeweils auf das Polymerisat B) bezogen. 

Geeignete Monomere bl ) konnen saure bzw. anionische, basische bzw. 
kationische Oder amphotere Monomere sein. 

20 Es konnen auch anionische und kationische Monomere gleichzeitig 
in Polymer B) vorhanden sein, wobei eine der beiden Monomertypen 
molar betrachtet im UberschuB sein kann so daS die damit herge- 
stellte Dispersion anionisch oder kationisch ist. Dies kann z.B. 
dann sinnvoll sein, wenn einer der beiden Monomertypen einen zu- 

25 satzlichen Vorteil, etwa eine verbesserte Haftung oder Disper- 
sionsstabilitat bewirkt. 

Anionische bzw. saure Monomere sind z.B. polymerisierbare Carbon- 
saurederivate wie: (Meth) acrylsaure, Maleinsaure und deren 
30 Anhydride und Halbester, Fumarsaure und -halbester, Itaconsaure; 
ungesattigte Sulf onsaurederivate wie: Styrolsulf onsaure, Vinyl - 
sulfonsaure, 2-Acrylamido-2-methyl-propansulfansaure oder deren 

Sa 1 z 6 1 

ungesattigte Phosphor- oder Phosphonsaurederivate wie: vinyl- 
35 phosphonsaure oder die Phosphorsauremonoester polymerxsierbarer 
Alkohole wie z.B. Butandiolmonoacrylat oder Hydroxyethylmeth- 
acrylat. 

Kationische bzw. basische Monomere sind z.B. (Meth) acrylsaure - 
40 ester oder -amide von Aminoalkoholen wie Dialkylammo- 

alkyl(meth)acrylate oder - (meth) acrylamide wie etwa N,N-Dimethy- 
laminoethyl(meth)acrylate, N,N-Diethylaminoethylmethacrylat, N,N- 
Dimethylaminopropylacrylamid, Dialkylaminostyrole, wie z.B. N,N- 
Dimethylaminostyrol und N.N-dimethylaminomethylstyrol, Vinyl - 
45 pyridine wie 4 -vinylpyridin und 2-vinylpyridin, ferner 

verbindungen die durch Quaternierungsreaktionen der oben genann- 
ten basischen Monomeren durch bekannte Quaternierungsreagentien 
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wie Alkylhalogenide, Benzylhalogenide, Dialkylsulf ate etc. herge- 
stellt werden konnen. 

Beispiele fur amphotere Monomere sind N- (3 -sulf opropyl) -N-metha- 
5 C ryloyloxyethyl-N,N-dimethylammonium-Betain und N-Carboxymethyl - 
N - me thacry loyloxye thy 1 - N , N - d imethy lammonium - Be ta in . 

Sauregruppen Oder tertiare Aminogruppen konnen durch Salzbildung 
bzw. Quaternisierungsreaktion in ionische Gruppen uberfuhrt wer- 
10 den. 

Als Monomere b 2 ) (Hauptmonomere) zu nennen sind z.B. (Meth)acryl- 
saurealkylester mit einem C1-C9-, insbesondere Ci-C 8 -Alkylrest, 
wie Methylmethacrylat, Methylacrylat, n-Butylacrylat, Ethylacry- 
15 lat und 2-Ethylhexylacrylat, n-Butylmethoxylot. 

zu nennen sind auch Lauryl- oder stearyl (meth) acrylat . 

insbesondere sind auch Mischungen der (Meth) acrylsaurealkylester 
20 geeignet. 

Vinylester von Carbonsauren mit 1 bis 20 C-Atomen sind z.B. Vi- 
nyllaurat, -stearat, Vinylpropionat und Vinylacetat. 

25 Als vinylaromatische Verbindungen kommen Vinyl toluol, a- und 
p-Methylstyrol. a-Butylstyrol, 4-n-Butylstyrol , 4-n-Decylstyrol 
und vorzugsweise Styrol in Betracht. 

Die Monomeren b 2 ) werden auch vorzugsweise im Gemisch eingesetzt. 

Vinylaromatische Verbindungen wie Styrol werden z.B. haufig im 
Gemisch rait Ci-C 18 -Alkyl (meth) acrylaten, insbesondere mit 
d-C 8 -Alkyl (meth) acrylaten eingesetzt . 

35 weitere ethylenisch ungesattigte Monomere b 3 ) sind z.B. Hydroxyl- 
gruppen enthaltende Monomere wie Hydroxyalkyl (meth) acrylate, z.B. 
Hydroxypropyl- Oder Hydroxyethyl (meth) acrylat. Amide oder substi- 
tuierte Amide von athylenisch ungesattigten Mono- oder Dicarbon- 
sauren, z.B. Acrylamid, Metrhacrylamid, N-Methylolacrylamid, N- 

40 Methylolmethacrylamid, sowie die mit C x - bis C 6 -einwertigen Alko- 
holen veratherten N-Methylolacrylamide und N-Methylolmethacryla- 
miden. Vernetzende Monomere, z.B. mit zwei Vinylgruppen konnen 
zwar auch mitverwendet werden, vorzugsweise enthalt das Polymer B 
jedoch keine vernetzenden Monomeren oder allenfalls nur geringe 

45 Anteile dieser Monomeren, z.B. unter 0,2 Gew.-%, bezogen auf das 
Polymer B. 
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Zu nennen sind weiterhin Nitrile, vinylhalogenide und nicht aro- 
matische Kohlenwasserstof f e . 

Beispiele fur Nitrile sind Acrylnitril und Methacrylnitril . 

5 

Die Vinylhalogenide sind rait Chlor, Fluor Oder Brom substituierte 
ethylenisch ungesattigte Verbindungen, bevorzugt vinylchlorid und 
Vinylidenchlorid. 

10 Als nicht aromatische Kohlenwasserstof fe mit 2 bis 8 C-Atomen und 
ein Oder zwei olefinischen Doppelbindungen seien Butadien, Iso- 
pren und Chloropren, sowie Ethylen, Propylen und Isobutylen ge- 
nannt. Nicht aromatische Kohlenwasserstof fe mit zwei Doppelbin- 
dungen sind weniger bevorzugte Hauptmonomere zur Herstellung des 

15 Schutzkolloids. 

Das gewichtsmittlere Molekulargewicht (M w ) des Polymerisats B) 
liegt vorzugsweise uber 10.000, besonders bevorzugt betragt es 
uber 20.000 bis 200.000 und ganz besonders bevorzugt 40.000 bis 
20 120.000 (bestimmt durch Gelpermeationschromatographie, mit Poly- 
styrol als Standard und Tetrahydrof uran als Elutionsmittel) . 

Die Herstellung des Polymerisats B) kann z.B. durch Substanz- 
polymerisation, also losungsmittelf rei Oder vorzugsweise durch 
25 Losungspolymerisation erfolgen. 

Die durch Substanz- Oder Losungspolymerisation hergestellten Po- 
lymerisate B) sind bevorzugt, da die Polymerisate gleichmaSiger 
aufgebaut sind und einen hydrophoben (olloslichen) Initiator ein- 
30 gebaut en thai ten. 

Als Losungsmittel eignen sich z.B. solche mit einem Siedepunkt 
unter 100°C bei 1 bar Oder solche, die mit Wasser ein Azeotrop 
bilden, welche aus der waBrigen Polymerdispersion, soweit ge- 
35 wiinscht, leicht destillativ abgetrennt werden konnen. Als 

Losungsmittel konnen gunstigerweise auch sogenannte Filmbilde- 
hilfsmittel, wie Butylglycol, Butyldigylcol Oder Butoxypropanol 
verwendet werden. Ein spaterer Zusatz dieser Hilfsmittel kann 
sich so eriibrigen. 

40 

Als Losungsmittel genannt seien z.B. Butanol, Isobutanol, Propa- 
noic Ethanol, Methanol und Methylethylketon . 

Die Polymerisation der ethylenisch ungesattigten Monomeren kann 
45 z.B. in bekannter Weise durch anionische oder vorzugsweise radi- 
kalische Polymerisation vorzugsweise in Gegenwart von Initiatoren 
erfolgen. Als radikalbildende Initiatoren genannt seien z.B. Azo- 
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biscarbonsaureamide, Azobiscarbonsaurenitrile, Persaureester oder 
Peroxide. Die Menge des Initiators betragt vorzugsweise 0,2 bis 
5, besonders bevorzugt 0,5 bis 3 Gew.-%, bezogen auf die Monome- 
ren. Die Polymerisations temperatur betragt vorzugsweise 50 bis 
5 150°C, besonders bevorzugt 80 bis 130°C. Gegebenenf alls konnen 
auch Regler, z.B. Mercaptoethanol , Tertiardodecylmercaptan oder 
Diisopropylxanthogensulf id, vorzugsweise in Mengen von 0 bis 
3 Gew.-%, bezogen auf die Monomeren, zugesetzt werden. 

10 Die Herstellung des Polymerisats B) kann z.B. auch einstufig oder 
mehrstufig erfolgen. Insbesondere kann z.B. zunachst ein Polymer 
mit einem hohen Saureanteil und in dessen Gegenwart dann ein Po- 
lymer mit einem geringeren Saureanteil (bzw. Saurezahl = 0) her- 
gestellt werden, wie es z.B. in EP-A 320 865 beschrieben ist. 

15 

Bei der vorliegenden Erfindung ist jedoch eine solche mehrstufige 
Herstellung nicht notwendig, so daB die einstufige Herstellung 
bevorzugt ist. Bei der Polymerisation konnen die Monomeren vorge- 
legt Oder auch (bevorzugt) kontinuierlich zudosiert werden. 

20 

Das Polymerisat B) wird als Dispersion oder vorzugsweise Losung 
in dem organischen Losungsmittel erhalten. Der Feststof f gehalt 
betragt vorzugsweise 50 bis 95, insbesondere 60 bis 85 Gew.-%. 

25 Das Polymerisat B) wird dann als Schutzkolloid bei der Emulsions - 
polymerisation verwendet. 

Das Polymerisat B) kann dazu in Wasser vorgelegt und/oder zusam- 
men mit zu polymerisierenden Monomeren wahrend der Emulsionspoly- 
30 merisation dem Wasser zugesetzt werden. 

Das Polymerisat B) kann in Form seiner organischen Losung, z.B. 
im Falle der Losungspolymerisation, oder auch losemittelf rei, 
z.B. im Falle der Substanzpolymerisation, verwendet werden. Es 
35 kann aber auch zunachst in eine waBrige Dispersion oder Losung 
iiberfuhrt werden, wobei Losungsmittel gegebenenf alls ab- 
destilliert wird. 

Die Sauregruppen bzw. Anhydridgruppen des polymeren Schutz- 
40 kolloids werden vor oder wahrend der Uberfiihrung in die waBrige 
Phase ganz oder teilweise in Salzgruppen iiberfuhrt, d. h.neutrali- 
siert . 

Geeignete Neutralisationsmittel sind zum einen Mineralbasen wie 
45 Natriumcarbonat oder Kaliumcarbonat sowie Ammoniak, zum anderen 
organische Basen wie zum Beispiel Aminoalkohole speziell 
2-Amino-2-methyl-l-propanol (AMP) , Triethanolamin, Triiso- 
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propanolamin (TIPA) , Monoethanolamin, Diethanolamin, 
Tri [ (2 -hydroxy) 1 -propyl] amin, 2 -Amino-2 -methyl -1, 3-propandiol 
(AMPD) Oder 2-Amino-2-hydroxymethyl, 1, 3-Propandiol sowie Diamine 
wie zum Beispiel Lysin. 

5 

Soweit das Polymerisat B) nicht bereits in waSriger Phase vor- 
liegt und die Uberfiihrung in Salzgruppen dementsprechend bereits 
erfolgt ist, wird die Uberfuhrung in Salzgruppen vor Oder wahrend 
der Zugabe des Polymerisat B) zum Polymerisationansatz der Emul- 
10 sionspolymerisation durchgef uhrt . 

Der Gewichtsanteil des Polymerisat B) betragt vorzugsweise 2 bis 
40 Gew.-Teile, besonders bevorzugt 5 bis 25 Gew.-Teile, bezogen 
auf 100 Gew.-Teile des durch Emulsionspolymerisation erhaltenen 
15 Polymeren (d.h. Summe aus Polymerisat B und Monomer engemisch A). 

Bei der Emulsionspolymerisation werden keine weiteren Emulgato- 
ren, Schutzkolloide oder sonstige Dispergierhilf smi ttel mehr be- 
notigt und daher vorzugsweise auch nicht eingesetzt. 

20 

Bei den zu polymerisierenden Monomeren des Monomer engemisch A) 
handelt es sich im wesentlichen um die bereits voranstehend ge- 
nannten Monomere bi) bis b3> , wobei als Monomere b2 auch aliphati- 
sche Kohlenwasserstof fe mit 2 bis 8 C-Atomen und zwei Doppelbin- 
25 dungen und als Monomere b3) auch vernetzende Monomere, wie Butan- 
dioldiacrylat und Divinylbenzol geeignet sind. 

Das Monomer engemisch A) besteht vorzugsweise zu 0 bis 100, beson- 
ders bevorzugt zu 4 0 bis 100 Gew.-% aus den Monomeren b 2 ) (Haupt- 
30 monomere) . 

Monomere bi) konnen, mussen jedoch keinesfalls, mitverwendet wer- 
den, ihr Anteil liegt jedoch im allgemeinen jeweils unter 
10 Gew.-%, bevorzugt unter 5 Gew.-% und besonders bevorzugt unter 
35 3 Gew.-%. 

Weitere Monomere b3) konnen ebenfalls mitverwendet werden. z.B. in 
Mengen von 0 bis 100 Gew.-%, bevorzugt 0 bis 60 Gew.-%. Die 
Gewichtsangaben sind auf das erhaltene Polymer bezogen. 

40 

Die Glasiibergangstemperatur (Tg) des Monomerengemischs A(d. h. 
eines Polymeren, welches aus dem Monomer engemisch A aufgebaut 
ist) ist niedriger oder allenfalls gleich der Glasubergangstempe- 
ratur des Polymerisats B. 
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Besonders bevorzugt ist die Tg des Monomer engemischs A mindestens 
10°C, insbesondere 20°C niedriger als die des Polymerisats B. 

Die Tg des Monomerengemischs A ist bevorzugt 0 bis 100°C und be- 
5 sonders bevorzugt 5 bis 50°C 

Die Tg des Polymerisats B ist bevorzugt 10 bis 150°C und besonders 
bevorzugt 4 0 bis 130°C. 

10 Die Tg wird dabei nach Fox aus der Tg der von den Monomeren ge- 
bildeten Homopolymeren berechnet . (T.G. Fox, Bull. Am.Phys. Soc. 
Ser II, 1 (1956)123) 

1 X * + xB 

15 — = 

Tg Tg (A) Tg (B) 

Tg(A)#<B): Tg des Homopolymeren aus Monomeren (A), bzw (B) 
Xa* X b : Massenbruch des Monomeren (A), (B) 

20 

Die Emulsionspolymerisation kann in ublicher Weise z.B. bei Tem- 
peraturen von 30 bis 95°C in Gegenwart eines wasserloslichen Ini- 
tiators durchgefuhrt werden. 

25 Geeignete Initiatoren sind z.B. Natrium-, Kalium- und Ammonium - 
persulfat, tert.-Butylhydroperoxide, wasserlosliche Azo- 
verbindungen oder auch Redoxinitiatoren. 

Im Falle von Wasserstof fperoxid als Initiator werden vorzugsweise 
30 geringe Mengen Cu(II) oder Fe{III) als Katalysator mitverwendet . 

Die nach der Emulsionspolymerisation erhaltene waBrige Dispersion 
des Emulsionspolymerisats hat vorzugsweise einen Feststof f gehalt 
von 10 bis 65, vorzugsweise von 30 bis 60, und besonders bevor- 
35 zugt von 40 bis 55 Gew.-%. 

Das Emulsionspolymerisat, bzw. die waBrige Dispersion, wird als 
Bindemittel fur waBrige kosmetische Zusammensetzungen, ins- 
besondere fur waBrige Nagellackzusammensetzungen verwendet. 

40 

Die erf indungsgemaBen wafirigen kosmetischen Zusammensetzungen 
konnen weitere Bestandteile enthalten, z.B. Pigmente, Farbstoffe, 
Dispergiermittel, Netzmittel, Verdickungsmittel , Feuchthaltemit- 
tel , Ver lauf mi ttel , Konservierungsmittel , Schaumverhutungsmit tel , 
45 gelatisierende Mittel, Puffer und UV- Absorptionsmi ttel . Die Aus- 
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wahl solcher mdglicher Bestandteile liegt im Rahmen des fachman- 
nischen Konnens auf kosmetischem Gebiet. 

Etwa verwendete Pigmente Oder Farbstoffe sollen verhaltnismaBig 
5 lichtecht und nicht auslaufend sein. Perlglanzvermittelnde Sub- 
stanzen, wie Glimmer (Mica) , Guanin, Wismutoxychlorid oder Titan- 
dioxid auf Glimmer konnen gleichfalls verwendet werden. Viele 
Beispiele fur geeignete Pigmente und Farbstoffe finden sich bei 
Madison G. deNavarre, The Chemistry and Manufacture of Cosmetics, 
10 Bd. 4, S. 996-998 (2. Aufl.K 

Dispergiermittel und Netzmittel werden haufig als oberflachen- 
aktive Mittel in diesen Nageliiberzugszubereitungen verwendet, urn 
die gleichmafiige verteilung des Pigments zu unterstutzen. Anorga- 

15 nische Pigmente sind von Natur aus hydrophil und lassen sich in 
einem waBrigen Emulsionssystem leicht dispergieren. Organische 
Pigmente sind hydrophob und machen ein Dispergier- oder Netzmit- 
tel erforderlich, das die Oberf lachenspannung vermindert und 
gleichmafiige Verteilung ermoglicht. Eine Aufzahlung geeigneter 

20 oberf lachenaktiver Mittel findet sich in Encyclopedia of Chemical 
Technology, Surfactants, Bd. 19, S. 584 (1969), und die jeweils 
zu treffende Wahl liegt innerhalb des Fachwissens und -konnens. 

Verdickungsmittel dienen zur Verhutung einer Abtrennung und eines 
25 Absetzens. Geeignete Verdickungsmittel sind beispielsweise Natur- 
gummen, wie Guar, Gummiarabicum, Cellulose und Cellulosederivate, 
Silicate, wie V-gum< R > , Tone, wie Stearylkoniumhectorit, und syn- 
thetische Polymerisate, wie Acrylate, zum Beispiel Carbopol (R) und 
Acrysols (R) . 

30 

Als Feuchtemittel sind z.B. Mono- und Polyglykole, Mono- und 
Polyglycerine, Zuckeralkohole, Alkylenoxide und Polyalkylenoxide, 
insbesondere Ethylen- und Propylenoxide (EO und PO) . Saccharide, 
Glucoside, Aminosauren, Harnstoff und Adduckte von EO bzw. PO an 
35 die genannten Verbindungen geeignet. Die Feuchthaltemi ttel uber- 
tragen Feuchtigkeit auf die Haut und werden im allgemeinen in 
Mengen von 0,01 bis 30 Gew.-%, bevorzugt 01 bis 10 Gew. -%, 
bezogen auf die kosmetische Zusammensetzung verwendet. 

40 Verlaufmittel konnen zur Erniedrigung der Temperatur, bei welcher 
sich der Film ausbilden kann, zugesetzt werden. Die Verlaufmittel 
erfullen somit nur wahrend der Filmbildung einen Zweck. Fur die 
erf indungsgemaflen Zwecke mussen diese Mittel wasserlosluch sein. 
Zu einer Gruppe von geeigneten Verlauf mitteln gehoren die Glykol - 

45 ether, wie Ethylenglykolminobutylether , Diethylenglykolmono- 
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methylether, Propylenglykolmonomethylether und Dipropylenglykol - 
monome thy 1 ether . 

Zur Verhinderurig von Bakterien- und Pilzwachstum wahrend der La- 
5 gerung der Nageliiberzugszubereitungen werden haufig Konservie- 
rungsmittel verwendet. Hierfur kommen allgemein verwendete Kon- 
servierungsmittel, zum Beispiel niedrige Alkylester von p-Hydro- 
xybenzoesaure, wie Methyl -p-hydroxybenzoat , Ethyl -p-hydroxyben - 
zoat, Butyl -p-hydroxybenzoat und Hexyl-p-hydroxybenzoat, 
10 organische Salze, wie Kaliumsorbat , anorganische Salze, wie 
Quecksilbersalze, und Formaldehyd und Formaldehyd freisetzende 
Verbindungen in Betracht. 

Zur Verhiitung des Schaumens und der Blasenbildung wahrend der 
15 Herstellung und Anwendung auf die Nagel konnen Schaumverhutungs- 
mittel verwendet werden. Beispiele fur geeignete Schaumverhu- 
tungsmittel sind Organopolysiloxane und substituierte Organopoly- 
siloxane, wie Methylsilicon und Diethylsilicon, Siliciumdioxid, 
Gemische aus Silicium und Siliciumdioxid, und aus Organopolysilo- 
20 xanen und Siliciumdioxid und Polyoxy ethyl en- Polyoxypropylen-Kon- 
densate. 

Gelatisierende Mittel entfernen Schwermetallionen, die die Stabi- 
litat von Nagellacken beeintrachtigen konnen. Geeignete gelati- 
25 sierende Mittel sind Ethylendiamintetraessigsaure (EDTA) und ihr 
Mono- und Tetranatriumsalz und Tetranatriumpyrophosphat . 

Die Nageluberzugszubereitung wird, wenn erf orderlich, gepuffert, 
damit der pH-Wert zwischen vorzugsweise 7 und 10, vorzugsweise 
30 bei 8,0+0,5 liegt. 

UV-Absorptionsmittel dienen zur Verhutung schadlicher Einwirkung 
von UV-Strahlen auf das Polymerisat eines Verblassens des Pig- 
ments Oder Farbs toffs und des Sprodewerdens des Nagel+berzug- 
35 films. Eine Aufzahlung geeigneter UV-Absoptionsmittel findet sich 
in Ccyclopedia of Chemical Technology, UV Absorbers, Bd. 21, 
S. 115-122 (1969) . 

Das Emulsionspolymerisat ist in der kosmetischen Zusammensetzung 
40 vorzugsweise in Mengen von 1-70 Gew. -%, bevorzugt 20-65, beson- 
ders bevorzugt 25-50 Gew. -% enthalten, bezogen auf das Gesamtge- 
wicht der kosmetischen Zusammensetzung. Wenn die verwendete Menge 
kleiner als 1 % ist, kann der erf indungsgemafie Effekt nicht er- 
halten werden. Ist andererseits der Gehalt groBer als 70 % ist 
45 die Viskositat der erf indungsgemafien Zusammensetzung zu hoch. 
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Die Dispersion des Emulsionspolymerisats enthalt wenig Koagulat 
und weist feine disperse Teilchen auf . 

Die wafirigen kosmetischen Zusammensetzungen, insbesondere Nagel- 
5 lackzusammensetzungen haben eine hohe Wasserf estigkeit , d.h. ge- 
ringe Wasserauf nahme, gute Filmbildeigenschaf ten, einen guten 
Glanz und insbesondere eine gute Haftung auf Keratin- enthaltenden 
Substraten, z. B. Fingernageln , 

10 Beispiele 

A) Herstellung des Polymerisats B) durch Losungspolymerisation 



In einen Glaskolben, der mit Riickf luBkizhler , Ankerruhrer, 2 
15 Tropf trichtern und thermos tatisiertem 6lbad ausgestattet war, 

wurde die Vorlage in einer Stickstof f atmosphare unter Riihren 
auf eine Temperatur von 105°C aufgeheizt. Nach Erreichen der 
Temperatur wurde Zulauf 2 gestartet und innerhalb von 5 Stun- 
den zudosiert. 15 min nach Start von Zulauf 2 wurde Zulauf 1 
20 gestartet und innerhalb von 3,5 Stunden zudosiert. Dann wurde 

die Polymerlosung auf 90°C abgekuhlt und mit Zulauf 3 inner- 
halb von 15 min neutralisiert . AnschlieBend wurde noch 15 min 
weitergeruhrt . Dann wurde die Polymerlosung durch Einrvihren 
von Zulauf 4 innerhalb von 1 Stunde dispergiert. Die Zusam- 
25 mensetzungen und Kenndaten sind in Tabelle 1 angegeben. 
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Tabelle 1: Synthese der Polymere B (Schalenpolymere) 
(Alle Angaben in Gramm) 



Bl B2 Vgl-Bl Vgl-B2 



10 



Vorlaqe: 

Isobutanol 140 136 170 170 

Teil von Zulauf 1 144 144 144 144 

Zulauf 1: 

Acrylsaure 160 160 80 80 

Styrol 640 - 

n-Butylmethacrylat - 640 

n-Butylacrylat - 560 480 

15 Methylmethacrylat - - 160 240 

Zulauf 2: 

Isobutanol 240 240 104 104 

tert . -Butylperoctoat 16 16 16 16 

20 ZuiUug 3: 

waBr. Ammo- 151 151 92 76 

niaklosg.(25 gew.-%ig) 

ZjuiUuf 4: 

Wasser 1.300 1.200 ■ 1.600 1.600 
25 Kenndaten der Polymerlosung vor Zugabe von Zulauf 3 und 4: 



30 



35 



K-Wert 31,8 33,6 28 29,4 

Feststoffgehalt (%) 68 69 75 74 

Kenndaten der waflrigen Polymerlosung nach Zugabe von Zulauf 3 
und 4 : 

Feststoffgehalt (%) 31,6 31,7 29,0 28,1 

pH 8,1 7,8 8,8 7,6 

Isobutanol (%) 14,4 14,8 10,2 9,9 

Viskositat (mPas) pastos pastos 8.700 pastos 



40 



45 



B) Emulsionspolymerisation 
Fahrweise: 

Die Vorlage wurde auf 85°C unter Riihren in einer Stickstoff- 
atmosphare aufgeheizt. Dabei wurde Zulauf 1 zudosiert. Dann 
wurden 17 g von Zulauf 3 zugegeben. AnschlieBend wurde Zu- 
lauf 2 in 2 Stunden und der Rest von Zulauf 3 in 2,5 Stunden 
zudosiert. AnschlieBend wurde noch 1 Stunde lang bei 85°C 
weitergeriihrt und dann auf Raumtemperatur abgekiihlt. 
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LD-Wert: Trubung der Dispersion Oder Losung mit 0,01 Gew.-% 

Polymergehalt im Verhaltnis zu Wasser, bestimmt durch 
Messung des Photos troms. Der Wert gibt die Lichtdurch- 
lassigkeit in % an (je groBer der LD-Wert, desto kleiner 
5 die Polymer teilchen) 



Tabelle 2: Synthese der Emulsionspolymerisate (Mengenangaben in 
Gramm) 



15 



20 



35 



# 




B3 


B4 


Vgl-B3 


vgi -B4 


Vorlaae: 












wafir . Polymerlosung 


aus Ta- 


Bl 


B2 


vy i vtsx 


vy i d<s 


hoi 1 p 1 Mr 

Uciic ± t 1m J. • 












Menae (flussicj) 




237,5 


158 


258,75 


532 






75 


50 


75 


150 


7.n 1 *F 1 • 












Wasser 




450 


500 


337, 5 


675 


Kupf ervitriol 




0,01 


0,01 


0, 01 


0,02 


Zulauf 2; 












Styrol 




224 




232, 5 


465 


n-Butylmethacrylat 






450 






n-Butylacrylat 




201 




192, 5 


385 


Methylmethacrylat 
























Wasserstof fperoxid 


(12 %ig) 


42 


41,5 


42 


83 


Zul^uf 4: 












Wasser 








100 




Kenndaten der wafirigen Polymerdispersionen 






Feststof fgehalt (%) 




43,3 


42,9 


42,0 


45,6 


pH 




8,6 


8,1 


9,4 


8,0 


LD 




38 


55 


54 


55 


Isobutanol (%) 




3,0 


2,0 


2,3 


2,5 


Viskositat (mPas) 




100 


220 


240 


270 
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Tabelle 3: Pruf ergebnisse: 





B3 


B4 


Vgl. -B3 


Vgl.B4 












Polymerisat 
B) 


20 AS, 80S 


20 AS, 
80 BMA 


10 AS, 70 
BA, 20 MMA ; 


10 AS, 60 
BA, 30 MMA 


Monomere A) 


52,7 % S, 
47,3 % BA 


100 % n-BMA 


54,7 % S, 
45,3 % BA | 


54,7 % S, 
45,3 % BA 


Tg des Poly- 
merisats B) 


111°C 


47°C 


-11°C \ 


0,7°C 


Tg der Mono- 
meren A) 


17°C 


32°C 


20°C 


20°C 


Wasserauf - 
nahme (%) 


1,1 


1,8 


3,6 


4,0 



15 

Tg = Glasiibergangstemperatur nach Fox 
Bestimmung der Wasserauf nahme: 

Drei ca. 2x2 cm groBe Filmstucke (Schichtdicke 0,5 - 1 mm) wer- 
20 den gewogen (Gewicht Wa) und dann in Wasser bei Raumtemperatur 
gelagert. Die Filmstucke werden nach 24 Stunden naB zuruckgewogen 
(W24). Die wasserauf nahme in % berechnet sich aus 
100 x (W24-wa)/Wa. Aus den drei Werten wird der Mittelwert be- 
rechnet . 
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Patentanspruche 

1. verwendung eines Emulsionspolymerisats in waBrigen, kosmeti- 
5 schen Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, daB das 

Emulsionspolymerisat erhaltlich ist durch Emulsionspolymeri - 
sation eines Monomerengemischs A, enthaltend 50 bis 
100 Gew.-%, bezogen auf das Monomerengemisch, Ci-Cis Alkyl 
(meth) acrylate, Vinylester, Vinylaromaten oder deren 
10 Mischungen, in Gegenwart eines Polymerisats B, welches aufge- 

baut ist aus 

bi) 5 bis 50 Gew.-% Monomeren mit mindestens einer inonischen 
oder in eine ionische Gruppe iiberfuhrbaren Gruppe 

15 

b 2 ) 0 bis 95 Gew.-% Ci-Cia Alkyl (meth) acrylate, vinylester, 
vinylaromaten oder deren Mischungen und 

b 3 ) 0 bis 50 Gew.-% weiteren Monomeren und 

20 

die Glasiibergangstempertatur des aus Monomerengemisch A auf- 
gebauten Polymeren kleiner oder gleich der Glasubergangs- 
temperatur des Polymerisats B ist. 

25 2. Waflrige, kosmetische Zusammensetzung, enthaltend ein in An- 
spruch 1 definiertes Emulsionspolymerisat . 

3. WaBrige Nagellackzusammensetzung, enthaltend ein in Anspruch 
1 definiertes Emulsionspolymerisat. 
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